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Oruclischriften 

DE-OS 32 23 548 
GB IS 52 780 

GB 14 15 833 

Der Polygraph 7-81, S.253; 



(g> Vorf ahran «jm Oekoriereo von Glaskaramikplatten 

B«f einam Verfahran lum Oakoriaran von Glaskeramik- 
plattan. wia i. 8. Hardplattan. warden die DakoHarban im 
Siebdfvckvoffahran vor dam Karamisiaren dirakt aufga- 
braoht. AoacWiaftand warden das Karamisiaran und das 
Farbainbrannen glelchzaitig durchgaf uhft. Oadurch wird dar 
Ctfaattltcha einbrannvorgang biw. dat flbllcharwaiaa v«r. 
wandate Abnehbild etngespart. 
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Patentanspruch: 

Vcrfahrcn zum Dckoricren von Glaskeramikplal- 
tea bei dem die Dekorfarben im Siebdruckverfffh- s 
ren direkt aufgebracht wcrde>i. dadurch ge* 
ken n z e ich ne t, 

daB die Dekorfarben vor dem ICeramisteren aufge- 
bracht wcrdcn und 

daQ das Keramisieren und Farbeinbrennen gleich* lo 
zeittg durchgefOhrt wird. 



Die Erfindung betrifft ein Verfahrcn zum Dckorieren 
von Glaskeramikplatten* bei dem die Dekorfarben im 
Siebdruckverfahren direkr aufgebracht werden. 

Glaskeramikplatten werden oft mit einem Dekor ver- 
seh«n, urn* wie z. & bei H«rdplatt«n. die Brennstellen zu 20 
markieren. 

£s ist bekannt. das Dekor nach dem Abziehbildver- 
fahren aufzubringen. bei dem ein Papier vcrwendct 
wird, das mit einem Lack beschichtet ist. Auf d:ese Lack- 
schicht wird die Dekorfarbe im Siebdruckverfahren auf- 29 
gebracht und anschlieOcnd mit einer Wachsschicht ver- 
sehen. 

Dieses mit dem gewflnschten Dekor versehene Pa« 
pier wird auf die auf etwa 150*0 erwArmte Glaskera- 
mikplatce gedrOckt. Durch die unterschiedlichen 30 
Schmelzpunkte von Lack und Wachs bleibt das Wachs 
mit der Dekorfarbe betm Abziehen des Papiers auf der 
Gtaskeramikschetbe haften. Beim NaQabziehbildverfah* 
ren wird das Papier vor dem Andnlcken eingeweicht 
und dann auf dif. kalte Glaskcramikplatte gepreQt 33 

Das Abziehbiid wird entweder vor dem Keramisieren 
Oder nach dem Keramisieren der Glaskcramikplatte 
aufgebracht 

Das Abziehbildverfahren hat den Nachteii. daO fOr 
jede Platte ein neues Abziehbiid benOtigt wird, was die 40 
Herstellung einer dekorierten Glaskcramikplatte vcr- 
teuert Wird das Abziehbiid nach dem Keramisieren 
aufgebracht, muQ sich zusStzlich noch der Einbrehnvor- 
ganganschlieOen. 

£s wurde auch schon versucht. das Dekor unter Um* 43 
gehung des Abziehbildes direkt auf die fertige Glaskc- 
ramikplatte im Siebdruckverfahren aufzubringcn. Dies 
hat jedoch den Nach:eiU daO anschlieOend die Dekor* 
farbc ebenfails noch eingebrannt werden muO. 

Ziet der voHiegcnden Erfindung ist daher ein Verfah*. 30 
ren. bet dem die obengenannten Nachtetle vermieden 
werden. 

Dieses Ziel wird mit einem Verfahren erreicht. bei 
dem die Dekorfarben vor dem Keramisieren aufge- 
bracht werden und das Keramisieren und F trbeinbren- 93 
nen gleichzeitig durchgefOhrt wird. 

Dadurch. daO die Dekorfarben im Direktsiebdruck- 
verfahren vor dem Keramisieren aufgebracht werden. 
wird der zusltzlich Einbrennvorgang bzw. das Abzieh-. 
bild eingespart. Da« Keramisieren und gleichzeitige 60 
Fart>einbrennen wird bei einer Tempera tur von 900* C 
bis 93<r C durchgefahrt. 
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